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Abstract (Basic) : DE 2612359 A 

Electrophotographic recording material with an organic polymer (I) 
as photoconductor contains 5-35 wt . % plasticiser (II) with 
photoconducting properties, w.r.t. (I). Pref . (I) is polyvinylcarbazol 
(la) and (II) is a cpd. with a system of 2-4 condensed aromatic or 
heterocyclic rings and cyclic ether gp(s)., pref. linked to the 
condensed ring system by an ester by an ester or ether gp . 

Properties and esp. the sensitivity are much better than with 
conventional plast icisers . 

(II) has the formula R-CH2-R1, R-CH2-0-R-1, R-CH2 -O-CO-Rl or 
R-CO-ORl(in which R is the condensed ring system and Rl the cyclic 
ether gp . ) . E.g. the use of 

2-dibenzofuran-2-yl-methoxymethyl-tetrahydrofuran instead of a 
non-photoconductive plasticiser in a material based on (la) increased 
the dark decay time and reduced the exposure time needed over a wide 
range of wavelengths, with little effect on the physical properties. 
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R - C!l 2 - 0 - CH 2 - R t ; 

R - CH 2 - 0 - R t ; 

R - C - CH 2 - R 1 ; 
0 

R - CH 7 - 0 - C - R, oder 
0 

R - C - 0 - R, 

0 

worin bedeuten: 

R den Rest eines kondensierten aromatischen oder hetero- 
cyclischen Ringsystems und 

R^ den Rest eines cyclischen Athers. 

7* Elektrophotographisches Auf zeichnungsmaterial nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafl es als Weichmacher mindestens 
eine Verbindung einer der angegebenen Forraeln enthalt, in 
denen R fur den Rest eines kondensierten aromatischen oder 
heterocyclischen Ringsystems mit photolei tenden Eigenschaf ten 
steht. 

8, Elektrophotographisches Auf zeichnungsmaterial nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafl es als Weichraacher mindestens eine 
Verbindung einer der angegebenen Formeln enthalt, in denen 
Rj fur den Rest eines cyclischen Athers mit Losungswirkung 
fur Polymere steht. 



709839/03B2 



2612359 



- r- V 



Elektrophotographisches Auf zeichnungsmate rial 



i)ie Erfindung bctrifft ein elektrophotographisches Auf ze i chnungs - 
Material init einem aus einem organischen Polymcren bestehenden 
Photolei ter. 



Zur Hcrsteilung elektropho togranhischer Auf zei chnungsraaterialien 
ist es bekannt, als organischen Photoleiter Polyvinylcarbazol 
(im folgenden kurz als PVCa bezeichnet) , d.h. ein vergleichs- 

_.wif d bei- 

s p i e 1 s we i s e \< i e Fo Igt v€ ^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 




PVCa vird in einem fliichtigen Losungsmittel , z.B. Dioxan und/oder 
Chlorbenzol, gelost, worauf die Losung nach bekannten Methoden 
auf einen Trager aufgetragen wird. Nach dem Verdampfen des Losungs- 
mittels hinterbleibt auf dem Trager ein sproder Film. Die optimale 
Schichtstarke dieses Films hangt dabei von den jeweiligen Erfor- 
dernissen des elektropho tographi schen Auf zeichnungsmaterials ab« 
Haufig sind Schichten von 20 bis 50 \i erf orderlich . 

Kachteilig an diesen Auf zeichnungsmaterialien ist, daG sich be- 

dingt durch die Art der Erzeugung des PVCa-Filmes, durch die Art 

der Trocknung und die relativ groBe Oicke des Filmes leicht 
en 

Spannung/in dem Film oder der Schicht bilden, welche rasch zu 
Rissen und zu einem Abblattern des Filmes bzw. der Schicht vom 
Trager fuhren. Im ubrigen ist die Haftung des PVCa auf den ver- 
schiedenen Tragern oftmals verbesserungsxoirdig. 



Bisher hat man versucht das bestehende Problem dadurch zu losen, 
da6 man der zur Bildung des Filmes vorgesehenen Beschichtungsmas se 
einen Weichniacher zugibt, z.B. Diphenylphthalat , Polyphenyla ther , 
Sanitizer B 16 (Monsanto) usw. 
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In cier Zeichnung sind dargestellt in: 

Fi-ur 1 ein Ti.il eines e Ick tropho tographischen Auf zeichnungsna- 
terials nach tier fcrfindung, schematised dargestellt und 

Figur 2 eine graphische Jarstellung einer erf indungsgemafi er- 
zielbaren Verbesserung eines elektrophotographischen 
Auf zeichnungsmaterials , gemessen unter stationarer 
Snannung. 

Gemaft einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung enthalt das 
elektrophotographische Auf zeichnungsmaterial als Photoleiter 
Polyvinylcarbazol . 

In vorteilhafter W'eise enthalt das Auf zeichnungsmaterial als 
iVeichuacher mit photolei tenden Eigenschaf ten Verbindungen rait 
kondensierten aromatischen oder heterocyclischen Ringsys temen aus 
2 bis 4 Einzelringen . 

Vorzugsweise handelt es sich bei den erf indungsgemafi verwendbaren 
Weichmachern mit photoleitenden Eigenschaf ten urn Xther und Ester 
von kondensierten aromatischen, homo- oder heterocyclischen Ver- 
bindungen mit cyclischen Athern. 

In vorteilhafter Weise konnen die erf indungsgemalo verwendbaren 
Weichmacher einer der folgenden Formeln entsprechen: 

a. R - CH 2 - 0 - CH 2 - R 1 oder 
R - Cri 2 - 0 - R 

b. R - C - CH 7 - R t 

ft ^ 1 

0 

R - CH, - 0 - C - R. oder 
*• fi 1 

0 

R - C - 0 - R 

■ t I 
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a. Pyren wird nach dem von 11. Vollmann und Mi tarbei tern angege- 
benen Verfahren mit P0C1 3 ; N-Me thyl f ormanil id in o-Dichlor- 
benzol formyliert. Verwiesen wird auf Liebigs Annalen der 
Chemie, 551 : 107 (1937) ; 

I). 3-Pyrenaldeliyd wird nach Meerwein - Ponndorf zum entsprechende 
Carbinol reduziert . 

Von der Reaktionsmischung , bestehend aus 54,85 g 3-Pyrenaldehyd, 
48,6 g Alurainiumisopropylat und 1700 ml Isopropanol wird das Iso- 
propanol ganz langsam abdes tilliert, bis im Destillat mit 2,4- 
Dinitrophenylhydrazin und InllCl kein Aceton mehr nachweisbar ist. 
Dann wird nicht ganz bis zur Trockene eingeengt, mit Kasser ver- 
setzt, mit HC1 angesauert, filtriert, der Niederschlag mit Wasser 
neutral gewaschen und nach dem Trocknen aus Alkohol umkris talli- 
siert . 

Smp. 126-8°C - Ausbeute: 80% . 

c. Pyrencarbinol wird mit S0C1 2 in Dioxan zur entsprechenden 
Chlormethylverbindung chloriert. 

5,76 g 3-Fyrencarbinol, 25 ml trockenes Dioxan und 3,1 g S0C1 2 
werden 1 Stunde lang miteinander verruhrt, wobei sich das Aus- 
gangsmaterial unter Hrvarmen lost und spater die Chlorverbin- 
dung gut kristallin und rein ausfailt. 
Snip. 144 C - Ausbeute: fast quantitative 



Elementaranalyse : 





Ber. 




Gef. 




c 


81 ,45 


% 


81 ,61 


i 
« 


H 


4,39 


% 


4,47 


% 


CI 


14,16 


% 


13,98 


% 
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C. Verkniipfung Qber eine Es terbriicke 



&° h Naphthoyl- [tj[Ol x k f J 

chlorici 



K 0 X~ Cli- 



on 




Zu einer Losung aus 7,8 g frisch des tilliertem Glycerinformal 
in 37 nil absolutem Pyridin will bei 10°C bis 1 S°C eine Losung aus 
14,3 g 2-Naphthoylchlorid in 37 ml absolutem Chloroform zugetropf 
Dann wird iiber Nachtbei Zimmertemperatur geruhrt, in Wasser ge- 
geben, mit Chloroform extrahiert, die organische Phase mit ver- 
dunnter HC1 gewaschen, rait Na 2 S0 4 getrocknet und destilliert. 
Sdp: 0,1 mm Kg: 165 - 170°C. 

Elementaranalyse: Ber. Gef. 

C 69,75 % 69,79 % 
H 5,46 % 5,40 % 



Beispiel 

Zu 12,88 g einer 12*igen Losung von PVCa in Dioxan werden 0,435 g 
des Weichmachers mit photoleitenden Eigenschaf ten oder des weich- 
machenden Photoleiters Nr. 2 gegeben. Dann wird mit 12 g Dioxan 
verdunnt, worauf 0,360 g 2 , 4 , 5 , 7-Tetrani trof luorenon-9 zugegeben 
werden, Dann wird geruhrt, bis sich alles gelost hat. Die Masse 
wird dann auf einen Schich ttrager aufgetragen, z.B. auf Nesaglas 
aufgestrichen, und langsam getrocknet, so daft die Schichts tarke 
nach dem Trocknen etwa 20 bis 22 \i betragt. 
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